Patent Specification 1H3 263 

Procedure for separating composition rubber from sewage 



According to the invention, the rubber-depleted phase (serum) with a rubber content of 
app. 4%, which emerges from the process of emulsifying composition rubber latex, is 
emulsified for the emulsifying process of initial latex in an increased gravitation field 
after adding emulsifying means in amounts above the optimum amount of emulsifying 
means. The serum treated in this way is separated in a rubber concentrated phase (rubber 
content > 50%) and in a phase that is, compared to the initial serum, rubber-depleted by 
at least 50%. According to the objective of the invention, after leaving a separator, the 
rubber can be fiarther processed as latex on a continuous basis. 
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(54) Vcrfahren zur Abtrennung von Kautschuk aus AbwSssern 

angereicherte Phase <Kaut5chukgehalt > 50%^ una in ex^^^^^ lufgctrennt. 
dem Ausgangsserum uir. wenigstens 50% Erf indunq 

Der Kautschuk kann entsprechend den Zxel '^e^^^f^ivoi lis Latex 
kontinuierlich nach dem Austritt aus exnera Separator als Latex 

weiterverarbeitet werden. 
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Anwendungsp:ebiei; deg Erf Indunp; 

Die Erf indung beiniialtet ein Verfahren zur Abtrennung von 
Xauuschuk aus Abwassern. 

Das Verfahren v/ird bevorzugt; zur Eeduzierung des Kautschukg' 
halts in der bei der Aufrahiaung synthetisoher Kaut scmiklat 1- 
ces axifallenden kautschukariuen Phase, deia Serum, .angewandt. 

Charal-cteristlk der belcannten technlschen Losung 

Die bei der .Synthesekautschukherstellung als Zv/ischenpro- 
dukt anfallenden Latices v/erden vor ihrem Einsatz beisjpiels* 
weise zur TeppichrUokenbeschichtuns, zum Tauchejii aura Strei- 
Chen usiv^ einer Konzentrierung unterzogen* 
Gebrauchliche Xonsentrierungsverf ahren sind die Wasserver- 
daBpfung und die Aufrehmung. 

Bei der E?ethode der nachtraglichen Konzentrierung synthetii- 
soher Kautschukiatices durch Auf rahmung werden dea Latex . 
viskose, v/asserlosliche, hohermolekuiare Substansen in Form 
ihrer waBrigen Losungen zugesotzt (US-PS 2 35^ 531 > 
DD-PS 19 887)^ Der eingesetste Latex trennt sich unter Sin- 
v/irkung des Gravitationsf eldes der Erde in eine waBrige, 
kautschukarae (Serum) und in eine stark mit ICautsohuk ange*? 
reicherte Schicht (Bahni)» 

¥/ird die Auf rahmung im erhohten Gravitationsf eld, z.B. im 
Gravitationsf eld eines Separators oder einer Zentrifuge, 
vorgenonuEen, so wird die Au^^rahmzeit verlcurzt und der Hahin- 
feststoffsehalt et\vas erhoht (DD-PS 19 887) • 
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Das.bei der Aufrahmung anfallende Serum hat in der Regel 
einen Kautschukg'ehalt von 3 - 5 Dieser Restkaiitschuk 
xm Serum bringt. bet der Nlchtverv/ertung okonoraiische Verj- 
luste mit sicho Die Abfiihrung des nichtvorbehandelten 
Serums in ein Abvrassejt? system verbietet stch von selbst* 
Die bekannten technischen Losungen zxxj: Abtrennung dieses' 
Restkautschuks aus dem Eeruia gehen in der Regei von der 
Koagulatton der iia Serum bef indlichefn Latexteilchen aus 
(Pryling CP. in G.S* Vihitby. "Syntlietiq Rubber^^' 
Jo Wiley & Sons Few York 195^) 

Dieses Verfahren besitzt jedoch entsoheidende Nachteilet 
Durch die Koagulation der Latexteilolien im Serum gehen 
diese fur die Herstellung eines fconzentrierten Latex 
verloren* Desv/eiteren ist dieses Verfahren nur mit gro- 
Bem technischen Auf wand und hohem Binsatz an Elektrolyt 
realisierbaTo 

Ziel der Erf indunc; 

Z'iel der 3rfindung ist es, den .Restkautschukgehalt in 
einem bei der Aufrahmung synthetisoher Kautsohuklat ices 
anf alienden Serum zu reduzleren, so dafi* die* kautsohuk- 
arne Phase direkt in ein Abv/asser system geiettet \verden 
kann und daB der abgetrennte Kautschuk kontinuierlich 
.in Form einej^ konzeiitr ierten Latex, der dem Bahm aus 
dem AufrahmprozeB • zugesetzt werden kann, enfallt« 

Darle5;ung: des V/esens der Srfindung 

Der Srfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Verfah- 
ren zur Abtrennung von Kautschulc aua Abwassern zu ent- 
wiokeln, das den obigen Anf orderungen geniigt. 
Die Aufgabe v/ird erf indunssgeimaB dadurch gelost, daB 
dem bei der Aufrahmung synthetisoher Kautsohuklat ices 
anf alienden kautschulchaltigen Serum vor der Aufrohmung 
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im erhohtea Gravitat ionsf eld Auf raimnnittel in Mengen ■■ 
iiber der optiinalen Auf rahimnittelffiense f Ur die Auirah- 
mung des Ausgangslatex zugesetzt wird« :I>as eingesetzte 
SeruE wird in eine rait; ICautschuk ansereichertie Phase 
und in eine Phase Bit einem gegenuber dem Ausgangs- 
serua stark reduzierten Kautschukgehalt aufgetrennt# 
Erf indunssgeDaU werden dem Ausgangsserum 4 - ,16 Masse- 
teile, bevorzugt 6-10 J.!asseteile , A.uf rahmmittel 
pro 100 Masseteile Kautschuk im Seruia in Form einer 
vyaBrigen Ksung zugegeben.. 

Bs ist fur den Fachmann nioht nabeliegend, dem Serum 
vor der Aufrahmung im erhohten Gravitat ionsf eld noch 
einmal Auf raiimmittel in Hengen v/esentlich iiber der op- 
timalen A^ufrahmmittelmenge, die zur Aufrahmung .des Aus- 
gangslatex eingesetzt vnxrde, zuzugeben, da in diesem 
Pall, wie bekannt (Schmidt, E. u* Kelsey R.H, Ind* Eng, 
Chem^ 4^, 406 (1951), der Auf rahnorozeli sehr schnell 
inf olge 'Vcrdickung des Latex sum Stillstand kommt# 
Uberrascheuderweise wurde jedoch gefunden, daB mit 
Aufrehmmittelnensen von 4-16 Hasseteilen Aufrahri- 
mittel pro ICQ Masseteile Sautschulc im Ausgangsserum 
die- Aufrahmung im Sohv/erefeld einer Zentrifuge einen \ 
f lieBfahigen Latex nit einem Kautschukgehalt von / 50 i 
und ein Serum mit einem Kautschukgehalt < 2 % 
(Kautschukgehalt des Ausgangsserums 4 llefert. 
Damit ist es moglich, entsprechend dem Ziel der Br- 
f indung, den Kautschukgehalt in dem bei der Aufrahmurig 
anf allenden Serum urn ca« 50 % zu reduzieren und den ab- 
getronnten Xautschulc als konsentrierten Latex kontinu- 
ierlich^wie er aus dem Separator austritt, dem RaJim, 
der bei der Aufrahmung des Ausgangslatex erhalten wird 
zuzusetzen. 



Als Aufrahnuaittel vverden bevorzugt v/asserlosliche 
Zellulosederivate, v/ie das Natriumsalz der Oarboxy- 
ine1;hylzellulose, und v/asserlosliche synthetlsche 
Hochpolymere/.v/ie Copolymere einer -oder meiirerer 
ungesattjigter Carbonsauren, eingesetatc 
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Ausf uh r uns sbe 1 s p Iq 1 

Die Aufxahmung elnes Latex, der durch Emulsionspoly- 
merisation elnes Gemisches aus 70 Masseteilen Butadien 
und 30 Masseteilen Styrol in Gegenwart; von Kaliumper- 
sulfat als Radikalbildnex und diisobutylnaphthalinsul- • 
fonsaurem Natrium als Smulgatojc bei 50^0 bis zu einem 
Monomer enumsatz von 60 % erhalten wurde, lieferte einen 
Bahm mit einem Kautschukgehalt von 52,6 % und ein Seriim 
Bit einem Kautschukgehalt von 4,1 

In 100 Kasseteile dieses Serums werden 10 Masseteile 
einer 3,8 %igen v/aBrigen Losung des Natr iumsalzes der ; 
Carboxyiaethylsellulose als Aufrahimnittel 30 min einge- 
riihrtg Das mit Aufrahmmittel" versetzte Serum wird an- 
schlleBend eine Stunde im Schwerefeld einer Laborzentri- 
fuge (2500 U/min) behandelt, 3s komiut zur Auftrennung 
des Ausgangsserums in eine mit Kautschuk angereicherte 
Phase (Kautschukgehalt 52,1 %) und in eine gegeniiber den 
Ausgangsserum im liautschukgehalt reduzierte kautschukarme 
Phase (Kautschukgehalt 1,9 
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Srf indunKSansoruch 

Verf ahren ziir Abtrennung von Kautschuk au8- Abv/assern 
duroh Belxaniein'^des bei der Kofizentrierung syhtheti- 
sdhejj Kautschuklatices durch Aufrajuaung untei? Zusatz 
von Aufrahinmit.teln anfallenden iSertmis im eriiohten 
. Gravitationsf eld, gekennz.eichnet dadurch, daJB dem 
• Serum vor der Aufrahmung im erhohten Gravitations- 
fQld Auf r alumni tt el in Mengen iiber der optimalen Auf- 
rahmmittelmenge fiii? die Aufraiuaung des Aus gang si at ex, 
das sind ft - 16 Masseteile,' bevorzugt 6 - 10. Kasseteile 
in' Poriii einer waBrigen Losung pro 100 Masseteile Xau- 
tschuk im Serum , zugesetzt werden^ 



